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Beschreibung 

Hamoglobin ist im Blut von Saugetieren vorhanden, und es besitzt die grundlegende Eigenschaft, daB es in 
Losung reversibel oxidiert werden kann. In der natiirlichen Form ist Hamoglobin von Saugetieren ein konjugier- 
5 tes nicht vernetztes Protein, das ein Molekulargewicht von 64 500 hat und strukturell aus zwei Untereinheiten 
besteht. Jede Untereinheit enthalt eine Hamgruppe und eine Polypeptidkette. genannt Globin. Bei Saugetieren 
ist Hamoglobin in Erythrocyten zusammen mit Stroma vorhanden, das aus Proteinen, Phospholipiden und 
Cholesterin besteht. 

Die Umsetzung von isolierten Rinder- Hamoglobin, enthaltend Stroma, mit uberschOssigem Glutaraldehyd 

io unter Bildung eines unloslichen Niederschlages, ist in Histochemical, ]., Bd. 2, Seiten 137 bis 150, 1970, beschrie- 
ben. Ahnlich ist die Umsetzung von Proteinen aus ganzem Blut mit Glutaraldehyd unter Bildung eines wasserlos- 
lichen Leims in der US- PS 32 94 564 angegeben. Die Wechselwirkung von Kollagen und Gelatine mit Diisocya- 
naten und anderen mehrfach kuppelnden Mitteln, einschlieBlich Aldehyden ist in den US-PS 25 91 133 und 
30 57 782 sowie in Biochemica et Biophysica Acta, Band 168, Seiten 341 bis 352, 1968. angegeben. Die Carboxyal- 

ts kylierung von Globin zur Verwendung als Plasma-Streckmittel ist in der US-PS 27 19 837 beschrieben. Die dort 
beschriebenen Produkte besitzen jedoch nicht die Fahigkeit, Sauerstoff zu transportieren und infolgedessen 
gelangten sie nicht zur allgemeinen Anwendung. Die US-PS 25 27 210 beschreibt die Verwendung von Hamo- 
globin zur Behandlung von Wunden. Die US- PS 30 00 836 und 35 19 572 beschreiben Blutzubereitungen, die als 
Standard zur Messung von Hamoglobin geeignet sind. In der NL-PS 74 04 140 ist ein wasserldsliches, vernetztes 

20 Hamoglobin beschrieben, das Stroma enthalt und als Plasmaersatz angewandt werden soli. Auch das in der 
DE-OS 24 17 619 angegebene polymerisierte Hamoglobin ist lediglich von grflberen Membranmaterialien be- 
freit, enthalt jedoch kleinere Lipide, Lipidaggregate und Proteine, die durch das ubliche Zentrifugieren nicht 
entfernt werden konnen. Alle in Hamoglobin-Zubereitungen enthaltenen Stroma- Verunreinigungen fiihren 
jedoch zu einer in-vivo ToxizitaX 

25 Die nicht vorveroffentlichte DE-PS 24 49 885 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von chemisch modifizier- 
ten haltbaren Hamoglobinpraparaten sowie das nach diesem Verfahren hergestellte modifizierte Hamoglobin. 
In den Anspruchen dieser Patentschrift ist nichts daruber ausgesagt, ob und wieweit dieses Verfahren zu einem 
wirklich stromafreien Produkt fiihrt. Nach dieser Patentschrift wird ein Verfahren zur Herstellung eines che- 
misch modifizierten haltbaren HamoglobinprSparates bestehend aus einer Mischung von aneinander mit Dial- 

30 dehyden gekoppelten Hamoglobinmolekiilen beansprucht. Dem gegenuber beansprucht die vorliegende Erfin- 
dung ein anderes Verfahren. Daruber hinaus wird nach dieser Patentschrift bei der Vernetzungsreaktion kein 
Desaktivator fur das Vernetzungsmittel eingesetzt, so daB es nicht moglich ist, die Vernetzungsreaktion und 
damit die Eigenschaften des erhaltenen Produktes zu steuern, so daB dieses Produkt nur begrenzt als Blutersatz- 
stoff geeignet ist. 

35 Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines Hamoglobins zur Verfiigung zu 
stellen, das einfach durchgefOhrt werden kann und zu einem Produkt fiihrt, das die oben erwahnten Nachteile 
nicht besitzt und als Blutersatzstoff verwendet werden kann. 
Diese Aufgabe wird gelost durch das in den Anspruchen 1 bis 4 angegebene Verfahren. 
AuBerdem betrifft die Erfindung die Verwendung des so erhaltenen wasserl6slichen polymerisierten vernetz- 
40 ten PolyhSmoglobins zusammen mit einem physiologisch geeigneten Trager als Blutersatzstoff oder Blutplasma- 
streckmittel. 

Die Ausdrucke "polymerisiertes Hamoglobin", "vernetztes Hamoglobin" und "makromolekulares Hamoglo- 
bin", die im Rahmen der Beschreibung als aquivalent angesehen werden, werden im folgenden ersetzt durch den 
Ausdruck Tolyhamoglobin". Darunter ist zumindest ein Hamoglobin-Tetramer, Hb 4 , zu verstehen, vernetzt in 

45 dem Tetramer oder mit mindestens einem anderen hamhaltigen Hamoglobin-Monomer, Hb. unter Bildung der 
makromolekutaren Verbindung der allgemeinen Formel Poly(Hb) n , wobei Hb das Hamoglobin-Monomer und n 
4 bis 60, ublicherweise 8 bis 30 bedeutet. 

Das erfindungsgemaB hergestellte Polyhamoglobin (auch im folgenden immer nur kurz Polyhamoglobin) ist 
loslich in waBrigen Flussigkeiten mit einem pH-Wert von 6 bis 9 und in physiologischen Fiiissigkeiten. Das 

50 Polyhamoglobin besitzt vorzugsweise ein Molekulargewicht von 64 000 bis 1 000 000 und die Eigenschaft, in 
Losung reversibel gasformige Liganden in einer Menge bis zu 60 yMol Ligand/g Polyhamoglobin zu binden, d. h. 
die Fahigkeit Liganden zu binden, liegt nahe bei 100%. Das Polyhamoglobin zeigt, je nach seiner Herstellung. 
einen Liganden-Teildruck bei halber Sattigung von 2,5 bis 1 20 mm Hg bei 37° C, gemessen bei neutralem pH und 
Atmospharendruck. Die Polyhamoglobinl6sungen besitzen eine Intrinsic- Viskositat von 0,04 bis 0,16 dl/g und 

55 zeigen Spektren im ultra-violetten und sichtbaren Licht, ahnlich wie nicht vernetztes Hamoglobin. Das Polyha- 
moglobin im oxidierten Zustand, wenn das Eisen des Hams dreiwertig ist und das Polyhamoglobin vernetztes 
stromafreies Polymethamoglobin ist, besitzt einen molekularen Extinktionskoeffizienten, e, bei 630 nm « 3,5 ± 
0,4 x 10 3 in Abwesenheit eines Hamliganden und £ bei 540 9,5 ± 0,5 x 10 3 fur vernetztes stromafreies 
Polycyanomethamoglobin (Polymethamoglobin mit Cyanid als Hamliganden). 

60 Das Polyhamoglobin wird hergestellt. indem man von Erythrozyten ausgeht, die von frisch entnommenem 
menschlichen Blut, uberaltertem ganzen Blut oder Placentas gewonnen worden sind, gepackten Erythrocyten, 
die von Blutspendezentren erhalten worden sind, oder Erythrocyten von tierischem Blut. Das Blut wird in 
Flaschen gezogen, die ein Antikoagulans enthalten, zentrifugiert und das iiberstehende Plasma abgezogen. Das 
Zentrifugieren wird bei -5 bis 40°C, vorzugsweise 4 bis 6°C ungefahr 5 bis 60 Minuten 650 bis 6500 g 

65 durchgefuhrt. wobei das Plasma und der Leukocytenfilm im zentrifugierten Blut abgetrennt und verworfen 
werden. AnschlieBend werden die roten Zellen in ungefahr 1 bis 4 Volumina kalter isotonischer oder hypertoni- 
scher Salzlflsung gewaschen, die Suspension zentrifugiert und die iiberstehende FIQssigkeit erneut entfernt und 
verworfen. Die roten Zellen werden weitere 2- bis 3mal gewaschen, wobei die Waschflussigkeiten nach jedem 
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Zentrifugieren verworfen werden. 

Das Verfahren zur Hersteilung des Ausgangsmaterials fur die Polymerisation umfaBt ein Isolieren des Hamo- 
globins aus den Zellen, das im wesentlichen frei ist von Zelltrummern und Stroma. Die Entfernung von Strom- 
aproteinen und Lipiden ist erfindungsgemaB kritisch und schlieBt im wesentlichen eine Nierenschadigung aus. 
Das Verfahren zur Hersteilung von stromafreiem Hamoglobin umfaBt zunSchst ein Lysieren (Losen) der Zellen 5 
in ungefahr 1 bis 4 Volumina kaltem Wasser oder anderen lysierenden Losungen, wie hypotonischen Phosphat- 
pufferlosungen und hypotonischer Salzlosung. Nach der Lyse wird die Suspension von roten Zellen geschuttelt 
und kaltes Toluol in einer Menge von ungefahr 10 bis 200% des Zellvolumens, ublicherweise etwa 10 bis 
30 Volumen-% zugegeben. Das Gemisch wird dann 4 bis 10 Minuten geschuttelt und 24 bis 72 Stunden bei 4 bis 
6°C stehengelassen, wobei ein dreiphasiges Gemisch entsteht. Die untere klare rote Schicht wird isoliert und mit J0 
40 000 bis 50 000 g mindestens 60 Minuten bei ungefahr 4 bis 6°C zentrifugiert, dann wird die obere klare 
Flussigkeit abgetrennt und durch ein Diatomenerdefilter filtriert. Bei dieser Filtration werden Spuren von 
Stroma entfernt, und verschiedene bekannte Prazipitationstests konnen angewandt werden, um festzustellen, ob 
das Hamoglobin stromafrei ist. 

Restliche niedermolekulare Salze und Metaboliten werden von dem stromafreien Hamoglobin durch Dialyse 15 
gegen Standard- oder medizinisch geeignete Puffer entfernt. Puffer, die fur diesen Zweck geeignet sind, umfas- 
sen 0,05 m Phosphatlosung und physiologische Salzlosung, gepuffert mit Alkalibicarbonaten. Das stromafreie 
Hamoglobin kann dialysiert werden unter Verwendung von handelstiblichen Vorrichtungen wie einem Dow-mi- 
niplant unter Verwendung von Biofiber^-50, Dialysefasern, dem Kolffsystem unter Verwendung einer semiper- 
meablen Membran oder einer Crom-A-Coil®-Einheit oder semipermeablen Dialysemembranen wie Zellulose, 20 
Zelluloseacetat und modifizierten Zelluloseacetatmembranen wie N,N-Diathylamino-athylzellulose-acetat und 
Zellulose-propionat 

Die Dialyse wird bei 4 bis 6°C durchgefuhrt, indem man die stromafreie Hamoglobinlosung durch Zellulose- 
Hohlfasern leitet, wobei das Hamoglobin gegen einen Puffer dialysiert wird, der auBen an den Fasern entlangge- 
leitet wird. Im allgemeinen besitzen die Fasern eine Trenngrenze (exclusion limit), die den Durchgang von 25 
niedermolekularen gelosten Stoffen erlaubt, ohne daB Hamoglobin mitaustritt. Die FlieBgeschwindigkeit der 
Flussigkeit ist groBer als 1 ml/min, vorzugsweise 3 bis 25 ml/min. Das stromafreie Hamoglobin wird dreimal 
durch die Fasern geleitet, um Gleichgewicht einzustellen. 

AnschlieBend wird das dialysierte Hamoglobin polymerisiert unter Bildung von wasserldslichem makromole- 
kularem vernetztem stromafreiem Polyhamoglobin. Das stromafreie Hamoglobin zur Vernetzung kann entwe- 30 
der einen Liganden enthalten oder nicht. je nachdem, ob Hamliganden vorhanden sind oder nicht. Wenn 
Sauerstoff oder Kohlenmonoxid als Hamliganden vorhanden sind, ist das Hamoglobin bekannt als Oxyhamoglo- 
bin bzw. Carbomonoxyhamoglobin. Wenn kein Hamligand vorhanden ist, nennt man das Hamoglobin Deoxyha- 
moglobin. Das Oxyhamoglobin und Carbomonoxyhamoglobin werden hergestellt durch Aquilibrierung mit den 
entsprechenden Gasen. Sauerstoff und Kohlenmonoxid, bei einer Temperatur von 4 bis 6°C ungefahr 30 bis 60 35 
Minuten lang. Deoxyhamoglobin wird hergestellt durch wiederholte Behandlung der Losung unter verringertem 
Druck, ublicherweise ungefahr 250 mm Hg und anschlieBendes Spulen mit Stickstoff oder einem inerten Gas wie 
Argon oder Neon. Deoxyhamoglobin kann auch hergestellt werden durch chemische Deoxygenierung unter 
Zugabe von Reduktionsmitteln wie Natriumdithionit oder Natriumsulfit. Die bevorzugten Formen von Hamo- 
globin zur Hersteilung des erfindungsgemaB hergestellten Polyhamoglobins sind Oxyhamoglobin und Deoxyha- 40 
moglobin. Das Vernetzen dieser Hamoglobine ergibt Polyhamoglobine mit einem Pso-Wert von ungefahr 4 bis 
120 mm Hg bei ungefahr physiologischen Bedingungen (37°C, pH 7,1) je nach der Art der Hersteilung des 
Polyhamoglobins. Dieser Bereich von Pso-Werten von 4 bis 120 mm Hg umfaBt die Hamoglobin-Sauerstoff-Affi- 
nitaten wie sie sich in Blut und freiem natOrlich vorkommendem Hamoglobin finden. 

Die Polymerisation von dialysiertem stromafreiem Hamoglobin wird durchgefuhrt durch intermolekulare 45 
Vernetzung, ublicherweise der primaren Aminogruppe des Lysinrestes unter Bildung von wasserloslichem 
Polyhamoglobin. Die Vernetzung wird durchgefuhrt in Gegenwart mindestens eines polyfunktionellen Vernet- 
zungsmittels unter Bildung von mehr als 90% makromolekularem Hamoglobin. Die Polymerisation wird durch- 
gefuhrt. indem man zunachst das ReaktionsgefaB mit dem entsprechenden Gas spiilt. Dann wird das Hamoglo- 
bin unter einer Schutzatmosphare des entsprechenden Gases vernetzt. Die Reaktion wird 0,25 bis 300 Stunden 50 
bei 0 bis 25°C unter Atmospharendruck durchgefuhrt. Hohere Driicke bis zu 500 kPa konnen ebenfalls ange- 
wandt werden. Vorzugsweise wird die Temperatur zwischen 0 und 10°C gehalten, um eine thermische Oxidation 
von Hamoglobin zu vermeiden. Temperaturen im Bereich von 4 bis 6°C sind besonders bevorzugt. Im allgemei- 
nen wird ungefahr ein Aquivalent Hamoglobin mit einem Molekulargewicht von 64 000 mit 2,5 bis 300 Aquiva- 
lent des polyfunktionellen Vernetzungsmittels umgesetzt. 55 

Die Reaktion wird abgebrochen durch Zugabe eines Vernetzmittel-Desaktivators wie eines niedermolekula- 
ren Amins (wie die Konzentration an Vernetzungsmittel zunimmt, kann die Neigung zur Bildung unloslicher 
Polymerisationsprodukte zunehmen, und das kann verhindert werden durch Zugabe eines Teils des Desaktiva- 
tors vor der Zugabe des Vernetzungsmittels). Die zugesetzte Menge an Desaktivator wird so gewahlt, daB sie 
ausreicht, um mit den nicht umgesetzten funktionellen Gruppen eines Vernetzungsmittels, das an eine Hamoglo- 60 
bingruppe gebunden ist, zu reagieren. Ublicherweise verwendet man eine stochiometrische Menge oder ein 
OberschuB bis zu 250 Aquivalent Desaktivator auf ein Aquivalent Vernetzungsmittel. Nach der Zugabe des 
Desaktivators wird das Reaktionsgemisch weitere 18 bis 24 Stunden bei verminderter Temperatur geruhrt. Das 
rohe Reaktionsgemisch wird durch Zentrifugieren geklart und gegen eine isotonische Elektrolytlosung dialy- 
siert. Das erhaltene losliche Polyhamoglobin wird sterilisiert durch Filtrieren durch einen Filter mit einer 65 
PorengroBe von ungefahr 0,2 bis ungefahr 0,45 u.m, vorzugsweise 0,22 um. 

Die fiir die erfindungsgemaBen Zwecke geeigneten polyfunktionellen Vernetzungsmittel sind vorzugsweise 
wasserldslich und reagieren mit vernetzbaren Stellen von Hamoglobin unter Bildung eines vernetzten wasser- 
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loslichen Produktes. Die angewandten Vernetzungsmittel uben keinen nachteiligen Effekt auf das Hamoglobin, 
dessen Loslichkeit oder seine Fahigkeit, reversibel Sauerstoff zu binden und zu den Geweben und Organen zu 
transportieren, aus. Die polyfunktionellen Vernetzungsmittel besitzen zumindest zwei funktionelle Gruppen, die 
gleich oder verschieden sein konnen. Diese Gruppen sind imstande, mit Aminogruppen und anderen vernetzba- 

5 ren Stellen des Hamoglobinmolekiils zu reagieren und sie zu vernetzen. Unter Aminogruppen sind die N-end- 
standigen a-Aminogruppen der Hamoglobinketten und der basischen Aminosaurereste wie Lysin und Arginin 
zu verstehen. Die funktionellen Gruppen des Vernetzungsmittels konnen kovalent miteinander verbunden sein, 
oder sie konnen durch eine aliphatische Gruppe oder einen aromatischen Ring voneinander getrennt sein. 
Beispiele fur aromatische stabilisierte funktionelle Gruppen sind mit einer Nitrogruppe aktivierte Azo- und 

io Halogengruppen. Diese umfassen Verbindungen mit einem heterocyclischen Ring mit reaktionsfahigen Grup- 
pen an dem Ring wie Triazine der Formel 
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wobei Ri ein Halogenatom mit der Ordnungszahl 9 bis 35 und R 2 ein nukleophiler Substituent wie eine 
25 aliphatische Gruppe (z. B. Alkylgruppe mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen) oder aromatische Gruppe, ein Halogen- 
atom mit der Ordnungszahl 9 bis 35 oder eine Aminogruppe ist. Vernetzungsmittel dieser Formel sind z. B. 
2-Amino-4,6-dichlor-s-triazin und Chlor-s-triazin. 
Geeignete Vernetzungsmittel umfassen auch aromatisch stabilisierte Verbindungen der Formel 

30 R 5 R 4 R4 R 5 

35 

in der R 3 eine kovalente Bindung, eine Alkylengruppe mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen, eine Phenylen-, Oxy-, 
Sulfonyl- oder sek-Aminogruppe, R4 ein Halogenatom oder eine Nitrogruppe, R5 ein Wasserstoffatom, eine 
Nitrogruppe, eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, eine Sulfo- oder Carbacylgruppe und R 6 ein 
Halogenatom. eine Diazo-, Isocyanat- oder Isothiocyanatgruppe bedeuten. Beispielhafte Verbindungen dieser 
40 Formel sind Bis-diazobenzidin-2,2'-sulfonsaure, 4,4'-Difluor-3,3'-dinitrophenylsuIfon und Diphenyl-4,4'-diisot- 
hiocyanat. 

Andere geeignete Vernetzungsmittel umfassen Verbindungen der Formel 
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wobei R 7 ein Halogenatom mit der Ordnungszahl 9 bis 35, Rg eine Nitrogruppe oder ein Wasserstoffatom 
bedeuten, wobei mindestens ein Rest R 8 eine Nitrogruppe ist. 

Eine typische Verbindung hierfur ist 1,5-Difluor-2,4-dinitrobenzol. 
55 Weitere geeignete Vernetzungsmittel sind Verbindungen der Formel (Rg^C = O, wobei R 9 ein Wasserstoff- 
oder Halogenatom mit der Ordnungszahl 9 bis 35 ist. 

Weitere geeignete Vernetzungsmittel sind Verbindungen der Formeln 

60 R,o— (CH 2 ) n — R I0 R l0 — (CH 3 ) m — C 6 H 4 — (CH 2 ) n — R 10 

(CH 2 ) p 

/ \ 

R,o— CH 2 CH,-R I0 und R l0 — (CH 2 ) — R,, — (C H 2 ) — R l0 

\ / 
(CH 2 ) a 
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Z b f i h n c < tp ganZe f^i™" W m eine ? a ™ Zahl vo " 0 bis 3. p ein ganze Zahl von 0 bis 4, q erne ganze Zahl 
Uftrvanirt am k!. fun c k,,0 " el k S™!?* w,e oben angegcben wie eine Isocyanat-. Vinyl-. Imino-, Isothiocyanat-. 
Isocyamd- Aldehyd-. Epox.d-, Chlorform.at-, Trichlorformiat- oder Imidoalkylestergruppe oder eine Gruppe 




COR„ 



(CH^ 



wobei a eine ganze Zahl von 1 bis 3 und R 12 ein Halogenatom oder eine Azogruppe ist und R„ eine Oxv- 
Sulfonyl-oderzweiwertigeAminogruppebedeutet. y ' 

hvILt^R,^^ der 0ben a "6 e e ebe "en Formeln sind Divinyl-sulfon. Epichlor- 

hydrm Butadien-diepoxid, Athylen-glykol-diglycidylather. Glyzerin-diglycidyl-alher. Dimethyl-suberimidat-di- 
hydrochlond D,methyl-malonimidat-dihydrochlorid und Dimeihyl-adip^idat dihydrochlorid sube^m ' da, d " 

naStoTTi'l !? Ciner ' S0< ? a ? at ; ° der ,sothi o^natgru P pe sind Diphenyi-4.4'-diisothiocya- 
nal-W -disulfonsaure, Toluol-dnsocyanat, Toluol-2-isocyanat-4-isothiocyanat, 3-Methoxy-diphenylmethan- 
4.4 -dnsocyanat Propylen-dnsocyanat, Butylen-diisocyana, und Hexamethylen-diisocyanat a,pnenylme,han 
vd mi!" tJllV?T"% Smhte] ? eine [ r Aldeh y d - oder Dialdehydgruppe sind Formaldehyd, Paraformaldeh- 
yd m.t Formaldehyd akt.v.erte Harnstoffe wie I3-Bis(hydroxymethyl).harnstoff und RN'-Difhydroxyme- 
SZ ! h Z p " d,n ? n / loxa i Maiondialdehyd. Bernstein-dialdehyd, Gluta'aldehyd, Adipinaldehyd 3-MetBu- 
taraldehyd Propylad.p.naldehyd. Phthaldialdehyd.Terephthaldehyd und Malondialdehyd 

Andere Vernetzungsmittel umfassen Derivate von Carbonsauren und Carbonsaureresien von in situ aktivier- 
Z£Th£ K ntCr ,Tr g CmeS reaktionsf ahigen Deriva.s von Hamoglobin. das mi, den Aminen eines 
Formel I "obmmolekflls vernetz t-Typische Carbonsauren. die fur diesen ZweckgeeignetsinJtesitzen d" 

C0 2 H(CH 2 )„C0 2 H oder [(CH 2 )„COOH] 3 CH, 

rJ^? " ' u b ' S 8 ' St - Derar, '8 e Carbonsauren umfassen Citronen-. Malon-, Adipin- und Bernsteinsaure 
Rea B enTn 1 A?hvl 3 HiLXi * ld,,m,da ** . N !ert,Bu,yl-5-me,hylisoxazoliumperchlorat (Woodward's 

dem a ReSn l redr m b1.de, n r aUCh ^m^™^ 6 sein. die leich, einen bifunktionellen Dialdehyd in 
™ ?7r^" iTl Ti - d Geel 6 n n ete Dialdehydvorsturen umfassen: Acroleindimer oder 3,4-Dihydro-lj-py- 
n^hvH r J y v' be ' dem ,' m ^ a0ngen Medium Ring'Paltung eintritt unter Bildung von a-Hydroxy-adbi- 
?2 nS H« rT . ° r ,H U l en ; d ' e K e '^ ? yd :° lyse ein Ver "e'^n^mi„el bilden. sind .l 'l-AttaJSw^ 
ifctTSnSh Glua : a,denyd f er 8 lb «-2-A,hoxy-4-me,hyl-3,4^ihydro-1.2-pyran. das 

Se^ «** - 1..33-Te,raa,hoxy y pro 8 pa, das Ja.on- 

,k D k Ve ™ e, / z " n 8 sm,tte '- Des akiivator. der zu dem Polymerisationsgemisch zugegeben wird urn die Reaktion 
abzubrechen (oder gegebenenfalls. wenn er zu Beginn zugegeben wird. zur Regulierung der Verne zungsreak 
Das Amfn^r 0 "- °* e \™ M ™*™f™ Reagens. vorzugsweise ein primles Amin der Formel R — NH 2 . 
S l^h rT OS ,C , h "S* Um daZU bei2Utra g en - Loslichkeitseigenschaften des polymerisierten 
S Lvfi n terin U Sre^nin r Al I^f niede T° lekula - Amine ' die an S ewandl werd ™ k»nnen. sind Gly 
J^ITJ^ a Tbre n> '"• A,hanolamin - 2-Am.noadipinsaure und Glutation. Andere Verbindungen die 
!K2 Ta Vernetzungsmutel zu desaktivieren. sind Abbruchminel wie Bisulfite und Diole. die imstande 
sind. Aldehyde zu desakt.v.eren. medermolekulare Alkohole zur Desaktivierung von aktivierten cYrbonTauVen 

h 0Cy fr te ^ Su,fhydry,e ZUT D « a ktivierung von Epoxiden und V.nylen ' 
D>e Erfindung wird durch die folgenden. nicht einschrankenden Beispiele. naher erlautert. 

Beispiel 1 

Herstellung der Hamoglobinlosung 

I ^l A ZnT ate [ ial W r^ re m 5 Einhei,en "beraltertes menschliches Blut. enthaltend saure Citrat-Dextrose- 
GefaS! n lr m ?K 8U i anS - DaS M Ut WUfde VOn einer lokalen Blutbank erhalten - Zu "achs, wurde das Blu, au den 
SS k '!) T° k D avenar, '8 e SOO-ml-CemrifugengefaBe gegeben. Die GefaBe wurden mi. eine? 

5(^U P mX^^^ Erythroeyten. Leukocyten. B.utp.attchen und Plasma mi, 

5000 UpM (4000 gX 30 Minuten be. 4=C zenir.fug.er,. Dann wurden das Plasma, der Leukocyienfilm und die 
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Blutbiattchen durch Absaugen durch eine sterile Pipette entfernt und verworfen. Die sedimentierten Erythrocy- 
ten, die zuriickblieben, wurden viermat durch Suspendieren in ungefahr dem dreifachen ihres Volumens eiskalter 
steriler 0,9%iger physiologischer Salzldsung oder l,6%iger Natriumchloridldsung gewaschen. Nach jedem 
Waschen wurden die Zellen wieder durch Zentrifugieren sedimentiert und die uberstehende Fliissigkeit entfernt 
5 und verworfen. 

AnschlieBend wurden die gewaschenen roten Zellen entweder mit einem gleichen Volumen von eiskaltem 
Wasser oder hypertonischer, 0,05 m Phosphatpufferldsung, pH 7,2, lysiert, urn die intakten Zellwande aufzubre- 
chen und das Hamoglobin freizusetzen. Die Lyse wurde durch 1 bis 2 Minuten langes heftiges Schutteln der 
Zell-Wasser-Suspension bei Raumtemperatur vervollstandigt. Dann wurden die lysierten Zellen in einen sterilen 
io 2-Liter-Scheidetrichter gegeben, wobei das gesamte Volumen der Losung ungefahr 1500 ml betrug. Das lysierte 
Erythrocytes Wasser-G em isch wurde durch Extraktion mit 350 ml eiskaltem Toluol fiir Reagenzzwecke von 
Stroma befreit. Die Extraktion wurde durchgefiihrt durch zumindest funf Minuten langes Schutteln in dem 
Scheidetrichter. 

Nach dem Stehen bei 4°C uber Nacht trennte sich das Extraktionsgemisch in drei Schichten: Eine obere 

is Schicht aus Toluol, enthaltend Stroma und Lipide, eine mittlere Schicht von Zelltrummern und eine untere 
Schicht aus der dunkelroten waBrigen Hamoglobinlosung. Die untere Hamoglobinschicht, 800 bis 1200 ml, 
wurde abgetrennt und mit 19 000 UpM (50 000 g), 60 Minuten bei 4°C zentrifugiert, urn die noch verbleibenden 
Zelltrummer zu sedimentieren. Wenn nach dem Extrahieren mit Toluol keine Trennung der Schichten eintritt, 
wird die Toluol-Wasser-Zellemulsion entweder durch Zentrifugieren mit 5000 UpM (4000 g) 30 Minuten bei 4°C 

20 oder durch Behandeln der Emulsion mit 0,l5Volumina Celite^-535 Filterhilfe, einem Diatomeenerdefilter, 
aufgebrochen. Die waBrige Hamoglobinldsung wird vor dem Celite® durch Vakuumfiltration und Zentrifugieren 
mit 19 000 UpM (50 000 g) entfernt. Etwaige letzte Spuren von Stroma in dem Hamoglobin wurden entweder 
durch Filtrieren durch Filter mit einer PorengroBe von 0,22 \im oder durch Durchleiten durch eine 3,8 cm 
(1,5 inch) dicke Schicht naBgepackter Celite®-535 Filterhilfe, die vorher sauer und anschlieBend mit sterilem 

25 pyrogenfreiem Wasser gewaschen worden war, entfernt. 

AnschlieBend wurde die frisch hergestellte stromafreie Hamoglobinlosung gegen 0,05 m Phosphatpuffer, 
pH 7,6 mit Hilfe eines Dow Biofiber®-50 Miniplant-Dialysator dialysiert. Die semipermeablen hohlen Zellulose- 
fasern des Dialysators wurden zunachst mit 2.5% Formalin gewaschen und dann mit sterilem pyrogenfreiem 
Wasser gespult, urn eine mogliche Verunreinigung des Hamoglobins durch Bakterien zu vermeiden. Die AuBen- 

30 seite der Dialysehohlfasern wurde mit sterilem Wasser und sterilem Phosphatpuffer gespult Dann wurde die 
Hamoglobinlosung mit einer FlieBgeschwindigkeit von 20 ml/min durch die Fasern geleitet, wahrend der Puffer 
auBen um die Fasern geleitet wurde und der FluB des Puffers gegen die FlieBrichtung des Hamoglobins mit einer 
Geschwindigkeit von 100 ml/min stattfand. Die Hamoglobinlosung wurde wiederhoh durch die Fasern geleitet, 
zumindest dreimal, um einen vollstandigen Elektrolytaustausch und Entfernung von zellularen Kaliumionen 

35 sicherzustellen. Die Hamoglobinlosung wurde weiter geklart und sterilisiert durch Druckfiltration durch ein 
0.22 \im Filter, bestehend aus gemischten Estern von Zellulose der Millipore Corporation. Die stromafreie 
Hamoglobinlosung wurde durch Zutropfen von ungefahr 1 ml eiskalter gesattigter Ammoniumsulfatlosung zu 
1 ml Hamoglobinlosung unter konstantem Ruhren untersucht, ob sie stromafrei war. Wenn kein Niederschlag 
auftritt, ist die Losung stromafrei. Die Hamoglobinlosung wurde bis zum Verbrauch bei 4 bis 6°C gelagert. 

40 Die Hamoglobinlosung wurde analysiert, um die Menge an Methamoglobin und Gesamthamoglobin in der 
Zubereitung zu bestimmen. In Oxyhemoglobin ist das Eisen der Hamgruppe zweiwertig. Wenn Hamoglobin zu 
Methamoglobin oxidiert wird, liegt das Eisen in dreiwertigem Zustand vor. Da Methamoglobin nicht imstande 
ist, Liganden wie CO, O2 und NO zu transportieren, ist sein Vorhandensein in wesentlichen Mengen in der 
Hamoglobinzubereitung unerwiinscht. Das Vorhandensein von Methamoglobin wurde spektrophotometrisch 

45 nach dem modifizierten Cyanomethamoglobinverfahren bestimmt (Hawk's Physiological Chemistry, Seite 1096, 
1968). Die Konzentration an Hamoglobin und Methamoglobin in der Hamoglobinldsung wurden folgenderma- 
Ben bestimmt: Zunachst wurde die Hamoglobinldsung auf eine Konzentration von ungefahr 10 mg/ml verdiinnt 
(Losung A) und die Absorption der Losung bei 630 nm gegen Wasser bestimmt (Li). Ein Tropfen einer KCN-L6- 
sung (1 Teil 10% KCN und 1 Teil 0,05 m Phosphat, pH 7,6) wurde zugegeben und die Losung gemischt. Durch 

50 diese Zugabe wird gegebenenfalls vorhandenes Methamoglobin in Cyanomethamoglobin umgewandelt. Nach 
zwei Minuten wird die Absorption der Losung bei 630 nm gegen destilliertes Wasser erneut abgelesen (L 2 ). 
Cyanomethamoglobin absorbiert nicht bei 630 nm. Dann wird 1 ml der L6sung A mit 9 ml destilliertem Wasser 
verdiinnt. Ein Tropfen 20%iges Kaliumferricyanid wird zugegeben und nach zwei Minuten ein Tropfen von 
10°/oigem KCN. Die Losung wird gemischt und die Absorption bei 540 nm gegen eine Blindprobe, bestehend aus 

55 10 ml Wasser, enthaltend je einen Tropfen 20%iges Kaliumferricyanid und 10%iges KCN, abgelesen (L3). Die 
Konzentration von Methamoglobin und Hamoglobin wird folgendermaBen berechnet: 

Konzentration von Methamoglobin (mM) L| L2 x Verdiinnungsfaktor der Losung A, (emM = 3,7 fiir 
Methamoglobin bei 630 nm). 

60 Gesamtkonzentration von Hamoglobin (mM) = -j^ x Verdiinnungsfaktor der Losung A x !0(emM = 11,0 
fur Cyanomethamoglobin bei 540 nm). 

Die Ergebnisse fur frisch hergestelltes Hamoglobin waren 0 bis 0,3% (GewyVol.) Methamoglobin. wahrend die 
Gesamthamoglobinkonzentration ublicherweise 13 bis 14% (Gew/Vol.) oder 130 bis 140 mg Hamoglobin/ml 
65 betrug. 

Die Oxidation von Hamoglobin zu Methamoglobin zur Bestimmung des miUimolaren Extinktionskoeffizien- 
ten bei einer Wellenlange maximaler Absorption wurde durchgefiihrt durch Umseizung von Hamoglobin mit 
Kaliumferricyanid, wobei die zuletzt genannte Verbindung in einem 5%igen OberschuB, bezogen auf Hamaqui- 
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valent, vorhanden war. Ein etwaiger OberschuB an niedermolekularen Reagenzien wurde entfernt durch Dialyse 
gegen 0,2 m Phosphatpuffer, pH 6,8, und anschlieBende Dialyse gegen glasdestilliertes Wasser nach dem in 
Science, Band 144, Seite 68 f 1968 angegebenen Verfahren. 

Zur Bestimmung der millimolaren Extinktionskoeffizienten wurde der Eisengehalt der Probe bestimmt durch 
Atomabsorbtionsspektroskopie nach dem in Am. J. Clin.Path. Band 48, Seiten 225 bis 228, 1967, angegebenen 5 
Verfahren und der in The Physiologist, Band 15, Seite 138, 1972, angegebenen Modifizierung. Entsprechend der 
Modifizierung wird eine 0,007%ige Losung von Albumin zu dem Vergleichseisenstandard zugegeben, urn die 
Proteinkonzentration in den Standards und Proben anzugleichen. 

Aus der Absorbtion der Losung bei einer Wellenlange maximaler Absorbtion, K und dem Eisengehalt der 
Probe werden die Extinktionskoeffizienten nach der folgenden Forme) berechnet: " , 0 

= Absorbtion bei Xmax 
Mol Fe 



Mit Hilfe des angegebenen Verfahrens ergab das nach Beispiel 1 hergestellte Hamoglobin, wenn es zu 
Methamoglobin oxidiert worden war, e « 3,7 x 10 3 bei 630 nm und wenn Cyanid zugegeben worden war, e = 
1 1,1 x 10 3 bei 540 nm. Die spektralen Eigenschaften von Hamoglobin und Polyhamoglobin sowohl in Form von 
Methamoglobin als auch von Cyanomethamoglobin sind in Tabelle 2 angegeben. 

Beispiel 2 

Umsetzung von Deoxyhamoglobin mit Glutaraldehyd 

In einen 1 -Liter- Kolben, der mit Argon bei ungefahr 4°C aquilibriert war, wurden unter LuftausschluB 250 ml 
Deoxyhamoglobinlosung, 14,2% (GewyVol.) in 0,05 m Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 7 1 und einem 
Methamoglobingehalt von weniger als 03% (Gew./Voi.) zugegeben. Die Losung wurde durch kontinuierliches 
Spulen mit Stickstoff frei von Luft gehalten. Dann wurden 4,65 ml einer U m Lysinmonohydrochloridlosung in 
von Luft befreitem 0,05 m Phosphatpuffer zugegeben und die Losung 18 Stunden mit Stickstoff aquilibriert urn 
moghcherweise noch vorhandene Spuren von Luft zu entfernen. 

AnschlieBend wurden 5 ml 25%igen waBrigen Glutaraldehyds auf 125 ml mit von Sauerstoff befreitem 0,05 m 
Phosphatpuffer verdQnnt. urn eine 0,1 m Glutaraldehydlosung, pH 7,6, zu erhalten. 121 ml dieser Losung wurden 
zu der Deoxyhamoglobin-Lysin-Losung zugegeben. Die entstehende Losung wurde 3 bis 18 Stunden unter den 
oben beschnebenen Reaktionsbedingungen geruhrt, urn eine Vernetzung des Deoxyhamoglobins sicherzustel- 
len. Die Vemetzungsreaktion wurde abgebrochen durch Zugabe von 46,5 ml von Luft befreiter Lysinlosunc 
1,3 m, und die Losung wurde weitere 18 Stunden gerUhrt. 

Nach dem Abbruch der Reaktion wurde die Reaktionslosung mit 100%igem Sauerstoff oxidiert und die 
Losung geklart durch Zentrifugieren und Filtrieren durch ein 0,65 jim Millipore®.Filter. Diese und die folgenden 
Stufen wurden so durchgefUhrt, daB die Temperatur der Losung nicht uber 15°C steigen konnte. Die geklarte 
Losung wurde gegen erne geeignete Elektrolytlosung dialysiert, urn nicht gebundenen Glutaraldehyd und 
uberschussiges Lysm zu entfernen. Das Gesamtvoiumen nach der Dialyse betrug 350 ml mit einem pH-Wert von 
6,77 bei 37 C in normaler physiologischer Salzldsung. 

Gegebenenfalls konnen Kationen und andere Komponenten in dieser Verfahrensstufe zu der Polyhamoglob- 
inlosung zugegeben werden. Auch kann der pH-Wert auf den Wert der Umgebung gebracht werden. bei der das 
Produkt angewandt werden soil, und die Ldsung kann durch Filtrieren durch eine Autoklaven-Filtrationsei- 
nneit, fassend ein Filter mit einer PorengroBe von ungefahr 0,22 u.m. sterilisiert werden. 

Die Spektralanalyse der Losung im ultravioletten und sichtbaren Bereich ergab die in Fig. 1 gezeigte Absorp- 
tionskurve. Die Spektralanalyse des durch Aquilibrieren der Losung mit Stickstoff erhaltenen deoxigenierten 
po ymensierten Hamoglobins ergab die in Fig. 2 angegebene Kurve. Die molaren Extinktionskoeffizienten fur 
Polymethamoglobin und Polycyanomethamoglobin, die erhalten worden waren durch Oxidation von Polyhamo- 
globin mit Kaliumferncyamd entsprechend Beispiel 1. wurden bestimmt und die Ergebnisse sind in Tabelle 2 
angegeben. 

Die Bestimmung der intermolekularen Vernetzung zwischen Hamoglobintetrameren wurde durchgefUhrt 
durch Gelfiltration mit Hilfe eines biologisch inerten Polyacrylamids mit einer MolekulargewichtsausschluB- 
grenze von 150 000 Dalton. Das eluierte Material wurde bei 546 nm beobachtet. Das Elutionsprofil zeigte daB 
die angewandten Reaktionsbedingungen Uber 90% makromolekulares Hamoglobin ergaben, da der uberwie- 
gende Teil ( > 90%) des eluierten Proteins von den Gelporen zuruckgehalten wurde. Das Polyacrylamidgel ist im 
Handel erhaltlich als Bio-Gel® P- 150 der Bio-Rad Laboratories, Richmond, California, USA. 

Em weiterer Hinweis auf die Vernetzung wurde durch Dodecylsulfat-Polyacrylamid-gel-Elektrophorese er- 
halten. Das angewandte Verfahren ist beschrieben in J.Biol.Chem, Band 244, Seiten 4406 bis 4412, 1969 Das 
Ergebms dieser Analyse zeigte. daB Deoxyhamoglobin. das mit Glutaraldehyd polymerisiert war, aus kovalent 
vernetzten Aggregaten bestand mit Molekulargewichten entsprechend einem ganzzahligen vielfachen des 
Monomers, 1 < n < 8. 

Das Molekulargewicht des polymerisierten Hamoglobins wurde bestimmt durch Geldurchdringungschroma- 
tographie. Verfahren fur Molekulargewichtsbestimmungen sind beschrieben in Biochem. Biophys. Acta 
Band 79, Seiten 393 bis 406, 1964. 

Die Geidurchdringung durch AgarosegeJ wurde zur Molekular-Gewichtsbestimmung angewandt Das Agaro- 
segel besitzt eine MolekuiargewichtsausschluBgrenze von 20 x 1 0 6 Dalton. 
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Die kugelformigen Agarosegelperlen sind erhaltlich als Sepharose®4-B von Pharmacia Fine Chemicals, Upp- 
^eim C H durch , e !? e f 5ule - die ™« Globularproteinen geeicht war. erhielt man das 
zahlenmaB.ge Molekulargew,chtsm.ttel. M N , das Gewichtsmittel des Molekulargewichts, M w . und den Grad der 
Polymer.sat.on, D.P, fur das polymens.erte Hamoglobin. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 angeeeben 

Erne we.tere Charakterisierung des Polyhamoglobins wurde erreicht durch Messung der Viskositat und 
OsmolantatD.eErgebn.sse ze.gten e.ne erhdhte Viskositat fur mit Glutaraldehyd vernetztes DeoxyhSmoglobin 
•m Vergle.ch zu Hamoglobm sow.e ein Newton'sches Verhalten, was die UnabhSngigkeit der Viskositat von der 
Scherkraft ze.gt. Dieses Polymer zeigte eine starke Zunahme der relativen Viskositat mit der Konzentration wie 
aus F.g. 4 hervorgeht und durch d,e die Kreise verbindende Kurve angegeben ist Die Viskositatsdaten wurden 
m t emem Ostwald-V.skos.meter Nr. 25 bei 37«C nach der ASTM-Bestimmung D2162-64 erhalten. Die Osmola" 
ntai wurde m.t emem Dampfdruckosmometer. Model 302B der Hewlett Packard, bestimmt, das mit Hilfe des 
modernen Gefr.erpunktsstandards NaCI geeicht war. Die polymerisierten Hamoglobinlosungen in einem phy- 
M = 8 0.091 8 df/f e,en Ware " isoosmotisch - 300 -"Osm/kg H 2 0 (± 10%) mit einer Intrinsic-Viskositat 

Der Grad der kationischen Bindung an Polyhamoglobin wurde bestimmt durch Zugabe von entweder Calci- 

r^r^Trr'u* " ZU , L6SUn f - ° ie Pr0be " Wurden 15 Minu,en bis 18 Stunden bei 4 °C inkubiert und 
das makromolekulare Hamoglobm von dem Losungsmittel abgetrennt durch Zentrifugieren durch einen Mem- 
branultraf.lter m.t einer RQckhaltgrenze far ein Molekulargewich. von 50 000. Diese UltraniterTnd umen dem 
Namen Cemnflo*-Membrane.Ultrafilters der Amican Corporation, Lexington. Massachusetts U^A im Handel 
Das klare F.ltrat wurde auf den Cate.um- oder Magnesiumgehalt untersucht mit Hilfe von Calcium RapW Sta?» 
und Magnes.um Rap.d Stat® der P.erce Chemical Co, Rockford, Illinois USA. Die Ergebnisse zeigten keine 
Bindung von Calcium- oder Magnesiumionen an das Polyhamoglobin 

IS^'hS™ lii L « su "8 e " w " rde k na 5 h A S «"dardverfahren fur flussige Medien USP XVIII, Seiten 856 bis 865. 
1 970. bestimmt. Alle Proben. d.e durch e.n 0,22-um-Filter filtriert warden waren. erwiesen sich als steril. 
R^lnfh T^Tr Hamoglobins auf Gesamthamoglobin und Methamoglobin nach dem in 
eine mIL™ ."k I" 6 " Verfahren Ergab eine Ham °g'oWnkonzentration von ungefahr 8% (GewyVol) und 
e.ne Methamoglobinkonzentrat.on von wen.ger als 0,6% (GewyVol.), was zeigt. daB das Hamoelobineisen im 
zwe.wert.ger, Zustand verblieben ist. Die Sauerstoffbindungsfahigkeit wurde in einer Van sTyke VorHchtun^ 

dTBseTaLVbeMSZo^ 6 "^ 

?1 I h P ? e Sauer j ,offa ff'n'tat des makromolekularen Hamoglobins, gemessen als Teildruck 

Sauersto der erforderl.ch .st, urn d.e Polyhamoglobinlosung zur Haifte zu sattigen wurde zu 22 mm »He 

vony?«l U d C en Die §L" ?»S ^ \ m0S P harend ™ k U " d 37 ° C bei einer ^2 P H Wer' 

Z h ™ S a S auers «?[f-D.ssozat.onskurve .st in F.g. 3 angegeben. Die Sauerstoff-Dissozationskurven 

tZ^Z! 1 d £ SSe " ° er u I' 6 ," Werde " bes,immt ' indem man zunachs « ^ne Hamoglobinprobe durch 
IZZnhL. ? T ^J?'*? bekannter Zusammensetzung aquilibriert und dann die fquilibrierte Probe 
2 bSr r m,BL D ' e Sauerstoffd i«ozationskurven fur Hamoglobin und dessen Derivale we den 
Suna /o^n Z ,onome ! r,e ; ,es Myoglobin verwendet und es in einer SauerstoffsattigungsmeOvor 
r.chtung (Oxygen Saturat.onmeter) photometrisch miBt. Das fur diese Bestimmungen aneewandte Verfahren 
und Tonometer s.nd beschrieben in Pflugers Archiv. Band 15. Seiten 418 bis ^WW- oK? s Manual 137 
Tonometer. Se.ten 1 b.s 14 und 37 bis 42. 1965. veroffentlicht von Instrumentation UboSoS Jnc LeSton 
Massachusetts USA; und j. Appl. Physiol, Band 28. Seiten 227 bis 233. 1970. Die Saat^Sg^S^i 
s.nd bekannt (Scan. J. Clin. Lab. Inv. Band 14. Seiten 587 bis 597, 1962). aau.gungsvertanren 

Beispiel 3 

Reaktion von Oxyhamoglobin mit Glutaraldehyd 

des D B e eisDi l elT2th^L V dnr?? n h irK 8l0bin p m ^ Glu,ara,deh y d w " rd * durchgefOhrt, indem man das Verfahren 
die S on«,2,h q angegebenen Bedmgungen w.ederholte. mit der Ausnahme, daB die Usungen und 
W» n r, r g k 8 Sa 1 e u $t f emb,elten < are k «Pi aerobic) durch Aquilibrieren entweder mi. Luft oder mit 
t^^S^S^* PO ' ymeriSier,e ^ b ^og'o b in'^ung durch Filtrieren durch einen 

H„^h^ihrT n, T! inte ™°' ek » laren Vernetzung wurde durch Gelfiltration, wie in Beispiel 2 angegeben. 

bin .efOnrt ZZ i^? hmde /^P^ «ig.e.daB die Reaktion zu 90% makromolekularem HSmog.o- 

. Jin hi f ■ B ,1 Ergebn,sse der Molekulargewichtsanalyse sind in Tabelle I angegeben. Die makromoleku- 

0 no^L n° g b p f SUn8 ,so -. osm ° ,isch - 300 -"0""/kg H 2 D ( ± ,0%) mi, einer Intrinsic-Viskosh^) = 

R„ a J ^ g 'u r !? ^ Iy ^ er . Ze,g 'f C L ne S,arke Zunahme der re,a,iven Viskosi,a ' -"it der Konzentration. wie in 
F.g. 4 durch die die Dre.ecke verbindende Kurve angegeben ist 

Die Analyse des Po'yhamoglobins auf Gesamthamoglobin und Methamoglobin zeigte eine Hamoglobinkon- 
fcZZSn- u " gefahr f f° /0 ' (GewyVol.) und eine Methamoglobinkonlentra.ion von wenigerals 06% 
( £ZX D.e Sauerstoffau nahmefah.gkeit wurde zu nahe 100% gefunden, der P 50 -Wert war 4 mm Hg 
tZT n H F ■ . Cl A « mos P h ^endruck und 37°C mi. einer Losung mit einem pH-Wert von 7.1 und eine?" 
Sauerstoffdissoziationskurve wie in Fig. 5 angegeben. 

Beispiel 4 

Umsetzung von Deoxyhamoglobin mit Divinylsulfon 
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In einen 1-Liter-Kolben, der mit Argon bei ungefahr 4°C aquilibriert war, wurden unter LuftausschluB 250 ml 
Deoxyhamoglobinldsung 14% (GewyVol.) in 0,05 m Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 7,1 und einem 
Methamoglobingehalt von weniger als 03% (GewTVol.) gegeben. Die Ldsung wurde durch kontinuierliches 
Sptllen mit feuchtem Stickstoff frei von Luft gehalten. Die Deoxyhamoglobinldsung wurde dann 18 Stunden mit 
Stickstoff aquilibriert, um mdglicherweise noch vorhandene Luf tverunreinigungen zu emfernen. 

AnschlieBend wurden 115 mg (0,85 ml) Divinylsulfon zugegeben und die Reaktionsldsung 72 bis 96 Stunden 
bei 4°C geruhrt. Alle 24 Stunden wurde der pH- Wert eines kleinen Anteils von ungefahr 0,5 cm 3 der Reaktions- 
ldsung bestimmt und das Fortschreiten der Reaktion durch Gelfiltration durch Bio-Gel® P-150, wie oben 
beschrieben, bestimmt Wenn notwendig, wurde der pH-Wert mit In NaOH auf ungefahr 12 bis 7,4 eingestellt 
Wenn die Gelfiltration zeigte, daB ungefahr 80 bis 90% des roten Materials auBerhalb des Gels blieben, d. h. M w 
> 150 000 Dalton, wurde die Reaktion durch Zugabe von 30ml von Luft befreiter Um Lysinldsung zur 
Desaktmerung nicht umgesetzter Vinylgruppen abgebrochen. Dann wurde die Reaktionsldsung weitere 18 
Stunden unter LuftausschluB gehalten und genihrt. 

Nach dem Abbruch der Reaktion wurde die Reaktionsldsung mit 100%igem Sauerstoff oxidiert und die 
Ldsung durch Zentrifugieren und Filtern durch einen 0,65 u.m Millipore^-Filter geklart. Diese Stufen und alle 
folgenden Stufen wurden durchgefuhrt, ohne daB die Temperatur uber 15°C steigen konnte. Die gekiarte 
Ldsung wurde dann gegen einen Elektrolyten dialysiert, um nicht gebundenes Divinylsulfon und uberschussiges 
Lysin zu emfernen. Das Gesamtvolumen nach der Dialyse betrug 280 ml mit einem pH-Wert von 6,92 bei 37° C in 
physiologischer Salzldsung. Die makromolekulare Hamoglobinldsung wurde mit einem physiologisch geeigne- 
ten Trager vermischt, der pH-Wert auf einen physiologisch geeigneten Bereich eingestellt, wie in Beispiel 2 
beschrieben, und die Ldsung durch Filtrieren durch einen Millipore®- Filter mit einer PorengrdBe von 022 um 
sterilisiert. ' ^ 

Die prozentuale Umwandlung von Hamoglobin zu makromolekularem Hamoglobin wurde durch Gelfiltra- 
tion bestimmt, und die kovalente Vernetzung wurde nachgewiesen durch Polyacrylamidgel-Elektrophorese mit 
Hilfe von Natnumdodecylsulfat. wie in Beispiel 2 beschrieben. Ahnliche Ergebnisse wurden fur Deoxyhamoglo- 
bin. das mit Divinylsulfon vernetzt war, gefunden wie fur mit Glutaraldehyd vernetztes Deoxyhamoglobin, wie in 
Beispiel 2 beschrieben. Die Spektralanalyse der oxidierten Ldsung im ultravioletten und sichtbaren Bereich 
zeigte das in Fig. 6 angegebene Spektrum. Die Analyse der durch Aquilibrieren mit Stickstoff deoxygenierten 
makromolekularen Hamoglobinldsung zeigte das in Fig. 7 angegebene Spektrum. Die Ergebnisse der Bestim- 
mung der molaren Extinktionskoeffizienten sind in Tabelle 2 angegeben. 

Die Ergebnisse der Molekulargewichtsbestimmungen mit Hilfe der Geldurchdringungschromatographie und 
Viskosttatsmethoden sind in Tabelle 1 angegeben. Die Polyhamoglobinldsung in einem physiologischen Trager 
war iso-osmotisch, 300 mOsm/kg H 2 0 (± 10%), mit einer Intrinsic- Viskositat [nj - 0,139 dl/g. Die relative 
Viskositat war im wesenthchen unabhangig von der Konzentration, wie in Fig. 4 angegeben, wobei dieses 
Polymer durch die die Quadrate verbindende Kurve dargestellt ist. Die Analyse des makromolekularen Hamo- 
globins auf Gesamthamoglobin und Methamoglobin ergab eine Hamoglobinkonzentration von ungefahr 8 5% 
(GewJVol.) und eine Methamoglobmkonzentration von weniger als 0,4% (Gew./VoL). Es zeigte sich daB die 
Sauerstoffaufnahmefahigkeit nahezu 100% betrug mit einem Pso-Wert von 100 bis 120 mm Hg Sauerstoffdruck 
bei Atmospharendruck und 37°C mit einer Ldsung mit einem pH-Wert von 6,9 und einer Sauerstoffdissozia- 
tionskurve wte in Fig. 8 angegeben. 



Beispiel 5 

Umsetzung von Oxyhamoglobin mit Divinylsulfon 

Die Umsetzung von Oxyhamoglobin mit Divinylsulfon wurde entsprechend Beispiel 4 durchgefuhrt mit der 
Ausnahme t dafi alle Ldsungen und die die Reaktion umgebende Atmosphare Luft enthielten durch Aquilibrieren 
entweder mit Luft oder mit 100%igem 0 2 . Die bis zur vollstandigen Reaktion erforderliche Zeit, wie sie durch 
Elution durch Bio-Gel® P- 1 50 bestimmt wurde, betrug ungefahr 96 Stunden. 

Die Umwandlung zu makromolekularem Hamoglobin wurde bestimmt durch Gelfiltration und die kovalente 
Vernetzung wurde nachgewiesen durch Polyacrylamidgel-Elektrophorese mit Hilfe von Dodecylsulfat, entspre- 
chend Beispiel 2. Es wurden ahnliche Ergebnisse fur mit Divinylsulfon vernetztes Oxyhamoglobin erhalten wie 
fur mit Glutaraldehyd oder Divinylsulfon vernetztes Deoxyhamoglobin wie in den Beispielen 2 und 4 beschrie- 
ben. Die Spektralanalyse der oxidierten Usung im ultravioletten und sichtbaren Bereich zeigt das in Fig. 9 
angegebene Absorptionsspektrum. Die Ergebnisse der Molekulargewichtsbestimmungen mit Hilfe der Gel- 
durchdnngungschromatographie und Viskositatsmethoden sind in Tabelle 1 angegeben. In Tabelle 2 sind die 
Extinktionskoeffizienten fur Polyhamoglobin in Form von Methamoglobin und Cyanomethamoglobin angege- 
ben. " 

Die Ldsung von vernetztem Oxyhamoglobin in einem physiologischen Trager war iso-osmotisch 300 mOsm/ 
kg H 2 0 (± 10%) mit einer Intrinsic-Viskositat [v] . 0,061 dl/g. Die relative Viskositat war im wesentlichen von 
der Konzentration unabhangig, wie aus der die Rauten verbindenden Kurve in Pig. 4 hervorgeht. Die Untersu- 
chung des makromolekularen Oxyhamoglobins auf Gesamthamoglobin und Methamoglobin ergab eine Hamo- 
globinkonzentration von ungefahr 8,5% (Gew/VoL) und eine Methamoglobmkonzentration von weniger als 
0,4% (Gew/VoL). Es zeigte sich, daB das Sauerstoffaufnahmevermdgen nahezu 100% betrug und der Pw-Wert 
4 mm Hg Sauerstoffdruck bei Atmospharendruck und 37°C mit einer Ldsung mit einem pH-Wert von 69 und 
emer Sauerstoffdissoziationskurve wie in Fig. 1 0 angegeben ist. 
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Beispiel 6 

Umsetzung von Deoxyhamoglobin mit Hexamethylendiisocyanat 

In einen mit Argon aquilibrierten 100-ml-Rundkolben wurden bei 4°C unter LuftausschluB 20 ml Deoxyhamo- 
globinlttsung, 12% (GewyVol.) in 0,05 m Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 7,1 gegeben und die Losung 
durch kontinuierliches Spulen mit feuchtem Argon luftfrei gehalten. Die Losung wurde ungefahr 18 Stunden zur 
Entfernung moglicher Luftverunreinigungen unter Riihren unter Stickstoff bei dieserTemperatur gehaltea 

AnschlieBend wurden 0,1 38 ml Hexamethylendiisocyanat zu dem Deoxyhamoglobin zugegeben und die Reak- 
tionsteilnehmer unter den oben beschriebenen Bedingungen 72 Stunden geruhrt, urn das Deoxyhamoglobin zu 
vernetzen. Etwaiges QberschOssiges in dem Reaktionsgemisch verbliebenes Hexamethylendiisocyanat wurde 
durch Zugabe von 4 ml luftfreier Um Lysinlosung desaktiviert und anschlieBend 18 Stunden geruhrt, urn 
sicherzustellen, daB die Desaktivierung vollstandig war. Die Losung wurde oxidiert und durch Zentrifugieren 
geklart. 

Die Umwandlung zu polymerisiertem Hamoglobin wurde bestimmt durch Gelfiltration durch Biogel® P-150. 
Der Hauptteil des eluierten Produktes, 85%. drang nicht in die Gelporen ein, was ein Proteinmolekulargewicht 
von mehr als 150 000 Dalton anzeigt. Die Untersuchung des polymerisierten Deoxyhamoglobins auf Gesamthe- 
moglobin und Methamoglobin ergab eine Hamoglobinkonzentration von ungefahr 9,5% (Gew7Vol.) und eine 
Methamoglobinkonzentration von weniger als 0,7% (GewyVol.). Es zeigte sich, daB der P 50 -Wert des polymeri- 
sierten Hamoglobins 3,5 mm Hg Sauerstoffdruck bei Atmospharendruck und 37°C mit einer Losung mit einem 
pH-Wertvon7,l war. 

Beispiel 7 

Umsetzung von Oxyhemoglobin mit Hexamethylendiisocyanat 

Die Umsetzung von Oxyhemoglobin mit Hexamethylendiisocyanat wurde entsprechend dem in Beispiel 6 
angegebenen Verfahren durchgefuhrt, wobei die gleichen Bedingungen angewandt wurden, mit der Ausnahme, 
daB die Losung und die die Reaktion umgebende Atmosphare durch Aquilibrieren mit Luft oder Sauerstoff Luft 
enthielten. Die prozentuale Umwandlung zu polymerisiertem Oxyhemoglobin, wie sie durch Gelfiltration be- 
stimmt wurde, ergab Werte, die mit den in Beispiel 6 erhaltenen ubereinstimmten fur eine Ausbeute von 85% 
makromolekularem Oxyhemoglobin. 

Beispiel 8 

Umsetzung von Deoxyhamoglobin mit Dimethylsuberimidathydrochlorid 

Die Vernetzung von Deoxyhamoglobin wurde folgendermaBen durchgefuhrt: In einen 50-cm 3 -Dreihals- 
Rundkolben. der mit Argon gespult und auf 5 bis 10°C gehalten worden war, wurden zunachst 20 ml Deoxyha- 
moglobin in einer Konzentration von 13% (Gew./Vol.) in 0,25 m Phosphatpuffer mit einem pH-Wert von 8,0 und 
einem Methamoglobingehalt von weniger als 0,3% (GewV Vol.) gegeben und anschlieBend 263 mg Dimethylsub- 
enmidatdihydrochlond in 4 ml von Luft befreiter gesattigte Natriumbicarbonatlosung. Der pH-Wert des Reak- 
tionsgemisches wurde mit In NaOH auf 8 eingestellt und durch Zugabe von 1m NaH 2 P0 4 auf diesem Wert 
gehalten, bis er sich ungefahr 15 Minuten lang nicht mehr anderte. Der Kotben wurde mit Stopfen verschlossen, 
und die Reaktion konnte eine Stunde bei 4°C unter Ruhren ablaufen. Der Kolben wurde geoffnet und mil Luft 
aquilibriert Die Reaktion wurde abgebrochen durch Zugabe von 2 ml U m Lysin, wobei das Gemisch weitere 3 
Stunden geruhrt wurde, um den Reaktionsabbruch sicherzustellen. SchlieBlich wurde die Losung durch Zentrifu- 
gieren geklan und anschlieBend gegen 0,05 m Phosphatpuffer, pH 7,6, dialysiert. 

Die Umwandlung zu polymerisiertem Hamoglobin wurde durch Gelfiltration durch Biogel® P-150 bestimmt 
Der Hauptteil des eluierten Produktes (90<to) blieb auBerhalb der Gelporen, was ein Molekulargewicht von uber 
150 000 Dalton anzeigt Das makromolekulare Deoxyhamoglobin besaB auch eine Hamoglobinkonzentration 
von ungefahr 8% und eine Methamoglobinkonzentration von weniger als 0,6% (GewyVol.). Es zeigt sich, daB 
der Pso-Wert des polymerisierten Hamoglobins 2,5 mm Hg Sauerstoffdruck bei Atmospharendruck und 20°C 
mit einer Losung mit einem pH-Wert von 7,35 betrug. 

Beispiel 9 

Umsetzung von Oxyhemoglobin mit Dimethylsuberimidatdihydrochlorid 

Die Vernetzung von Oxyhemoglobin mit Dimethylsuberimidat wurde entsprechend dem Verfahren des 
Beispiels 8 durchgefuhrt, wobei die gleichen Bedingungen angewandt wurden, mit der Ausnahme, daB die 
Losung und die Reaktionsatmosphare durch Aquilibrieren mit Luft lufthaltig waren. Die physikalische Analyse 
des polymerisierten Oxyhemoglobins zeigte Ergebnisse, die mit dem vernetzten Deoxyhamoglobin des Beispiels 
8 ubereinstimmten. Der Pso-Wert betrug 2,5 mm Hg Sauerstoffdruck bei Atmospharendruck und 37°C mit einer 
Losung mit einem pH- Wert von 7,45. 
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Beispiel 10 

Polymerisation von Oxyhemoglobin mit Butadiendiepoxid 

x, 20 ^' OV^^Jobinlosung. 13.4% (GewyVol.). in 0,05 m Boratpuffer mit einem pH-Wert von 8,0 und einem 
Methamoglob.ngehah von weniger als 0.5% (GewyVol.) wurden in einen Kolben, enthaltend 320 ul Butadien- 
diepoxid und 370 ul Tnathylamin beide in Form von reinen (neat) Ldsungen, gegeben. Die Usung wurde % 
Stunden unter Luft bei 5 C geruhrt und anschlieflend die Reaktion durch Zugabe von 500 mg festem Cvstein 
abgebrochen. Der Feststoff wurde durch ROhren gelost und 18 Stunden zur Reaktion gebracht. Die Analyse der 
intermolekularen Vernetzung wurde durch Gelfiltration durch Biogel*-P-150 durchgefOhrt Der Hauptteil des 
elmertenProduktes 85%. blieb auBerhalb des Gels, was ein Molekulargewicht von mehr als 150 000 Dalton 
angibt^ Die Analyse des polymerisierten Oxyhamoglobins auf Gesamthamoglobin und Methamoglobin ergab 
O^GTwyVo^ k0n2emrat,0n V °" un « efahr 9 - 5 % «"d «ne Methamoglobinkonzentration von weniger als 

Tabelle 1 

Molekulargewicht von polymerisiertem Hamoglobin 



10 



15 



polymeri- 
siertes Hb 


Verfah- 
ren*) 


(xlO- 5 ) 


Mn 

(x10~ 5 ) 


D.P. 


Mviiic 
(xlO- 5 ) 


20 


Beispiel 2 
Beispiel 3 


1 

2 
1 

2 


5,3(± 0,8) 
11,2(±U) 


0,9(±0,1) 
1,6(±0,3) 


5,6(±0,6) 
9,6(±13) 


1,6 


25 


Beispiel 4 
Beispiel 5 


1 
2 
1 

2 


5,9(±1,8) 
5,0(±1,4) 


U(±0.1) 
0,95(±0,1) 


6,8(±0,6) 
6.0(±0,6) 


1.8 
23 
1,0 


30 


*) Angewandies Verfahren 

(1) GPOSepharose®4B 

(2) Viskositat 











Tabelle 2 

Spektrale Eigenschaften von Hamoglobin und polymerisiertem Hamoglobin 



Beispiel 



HboderPoly(Hb)n 


Form 


\ 


Hb 


M 


630 


Hb 


C 


540 


Poly(Hb)n 


M 


630 


Poly(Hb)n 


C 


540 


Poly 


C 


540 


Poly 


M 


630 


Poly 


C 


540 



c x I0~ 3 



3,7 

11,1 

3,9 

9,7 

9,4 

3.2 

9,7 



Dabei bedeutet Poly(Hb) n polymerisiertes Hamoglobin, M Methamoglobin. C Cyanomethamoglobin X die 
Welienlange und e den molaren Extinktionskoeffizienten. »«i"u 6 io»in, a aie 

d^t^^^^^^ 1 " stro , ma L freien Hamoglobine besitzen die Fahigkeit, sich mit einem Ligan- 
nlZJ $ °t Cr K , ohlenmo T ld * bzM S™ ™* diesen Liganden zu transportieren und an die 
Umgebung wo er gebraucht wird. oder einen Ligandenrezeptor abzugeben. Diese Eigenschaft macht die 
m.^SS!i?Hr C gee ' gnet a, ^ B,uter ^ t 1 2sto [ fe - D « Polyhamoglobin ist ioslich in waBrigen Medien, Blut. Plas 
ma Knstalloidlosungen,gepufferten Elektrolytldsungen und kolloidalen Polymerlosungen. Das Polyhamoglobin 
! e T ele kM °™<>^ Eigenschaften, die es als Blutplasma-Streckmittel gel ignet 
Zlt 1 f* ha !"° 8l< ; b,n bes,t2t e ' ne v f «angerte Plasma- Lebensdauer in vivo, wie aus einer Halbwertzeit von 
aT d ° Ppelte " vo " n«cht polymerisiertem Hamoglobin hervorgeht. Oblicherweise etwa 12 bis 30 
vermledeJ ^ Polyhamoglobin stromafrei ist, schadliche Wirkungen auf das Nierensystem 

Die Fahigkeit des Polyhamoglobins, Sauerstoff an lebendes Gewebe und Organe von Tieren einschlieBlich 
Haus neren w,e Hunden und Katzen und Kuhen und Schweinen und anderen Saugetieren zu transportieren und 
zu l.efern und versch.edene Liganden auszutauschen, wird durch die unten angegebenen Beispiele gezeigt. Der 
Ausdruck ,m wesentl.chen stromafref. w.e er in diesen Beispielen und der ubrigen Beschreibung verwendet 
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wird. bedeutet, daB das Polyhamoglobin kein Stromamaterial von roten Blutzellen einschlieBlich nicht-Hamo- 
globinproteine, Phospholipide und Lipide enthalt. "Halbwertzeif bedeutet die Zeit, in der eine ursprungliche 
Polyhamoglobinmenge in vivo auf die Halfte ihres anfanglichen Wertes absinkt. "Dissoziationskurven" gibt das 
AusmaB an, in dem Polyhamoglobin den Liganden, z. B. Sauerstoff, unter einer Ligandenspannung von 0 bis 

5 140 mm Hg bindet bzw. enthalt. "Sauerstoff bindungsvermogen" bedeutet den Teil in Prozent der Sauerstoffmen- 
ge, der sich mit jeder in Polyhamoglobin enthaltenen Hamgruppe verbinden kann. Zum Beispiel bedeutet eine 
Sauerstoffaufnahmefahigkeit von 100%, daB jede in dem Polyhamoglobin enthaltene Hamgruppe das Maximum 
von einem Sauerstoffmolekul binden kann. "Sauerstoffaffinitat" bedeutet den Pso-Wert von Polyhamoglobin, 
d. h. den Teildruck PO2 von Sauerstoff bei 50%iger Sattigung. "Blutersatzstoff" bedeutet die Fahigkeit des 

10 Materials, Sauerstoff an lebendes Gewebe und Organe zu transportieren und zu liefern und den intravaskuiaren 
(oncontic)- Druck aufrechtzuerhalten. "Plasma-Streckmittei" bedeutet die Fahigkeit von Polyhamoglobinldsun- 
gen, das Blutvolumen aufzuftillen. 

Beispiel 11 

15 

Die Verweilzeit von Polyhamoglobin im Plasma wurde folgendermaBen gemessen: 
Zunachst wurde am Tag vor der Infusion ein Dauerkatheter in die vena saphena im Hinterbein von zwei Hunden 
eingefuhrt und das Blutvolumen der Hunde nach Standardverfahren berechnet. Das berechnete Blutvolumen 
wurde auf das Gewicht des Hundes bezogen, mit der Annahme, dafl das Blutvolumen bei Hunden ungefahr 7% 

20 des Gesamtkdrpergewichts ausmacht. Dann wurden am nSchsten Tag 20% des Blutvolumens durch den Kathe- 
ter abgezogen und sofort durch das gleiche Volumen Polyhamoglobin in einer Konzentration von 7% in Ringer's 
Losung ersetzt. Bei einem anderen Hund wurden 20% des Blutvolumens durch das gleiche Volumen von 
ursprunglichem menschlichem Hamoglobin ersetzt. Ursprungliches Hamoglobin ist isoliertes, nicht vernetztes 
Hamoglobin mit einer Konzentration von 7% in Ringer's Losung. Dann wurden von beiden Hunden in Invallen 

25 von zwei Stunden Blutproben entnommen, bis das Hamoglobin in dem Plasma abfiel wie durch Spektrophoto- 
metrie nach dem Cyanomethamoglobinverfahren, das in Beispiel 1 beschrieben ist, bestimmt wurde. Die Halb- 
wertszeit von Polyhamoglobin und ursprunglichem (nativem) Hamoglobin wurde durch eine halb-logarithmi- 
sche Auftragung der Zeit gegen die Hamoglobinkonzentration in dem Plasma bestimmt, da dadurch eine 
etwaige exponentielle Abnahme auf eine lineare Abnahme zuriickgefuhrt wird. Die gemessenen Ergebnisse 

30 zeigten, daB die nach den Beispielen 2 bis 5 hergestellten Polyhamoglobine eine 2- bis 8fache Zunahme der 
Verweilzeit im Plasma ergaben, bezogen auf ursprungliches Hamoglobin, das eine Halbwertszeit von 4 Stunden 
in dem Plasma eines Hundes hatte. 

Beispiel 12 

35 

Die erhohte Verweilzeit von Deoxyhamoglobin, das entsprechend Beispiel 2 mit Glutaraldehyd vernetzt war, 
und Hamoglobin wurde an mannlichen Ratten gemessen, die 250 bis 300 g wogen und bei denen sich in einer 
Femor-Vene eine Kaniile zur Infusion befand und in einer Femor-Arterie eine Kaniile zur Entnahme von 
Proben, entsprechend dem Beispiel 1 1. AuBerdem wurde das Blutvolumen der Ratte mit 8% des Gesamtkorper- 

40 gewichts berechneu und das Polyhamoglobin besaB eine Konzentration von 8% in normaler Salzldsung. Die 
Blutproben, 0,3 ml wurden mit 500 g zentrifugiert, urn die Zellen abzusetzen. Das Plasma, enthaltend Polyhamo- 
globin, wurde nach der Cyanohamoglobin-Spektralmethode des Beispiels 1 auf die Polyhamoglobinkonzentra- 
tion untersucht Die Ergebnisse zeigten, daB Hamoglobin eine Halbwertszeit in dem Plasma von 90 Minuten 
besaB, wahrend das Polyhamoglobin eine langere Halbwerts-Verweilzeit im Rattenplasma von 315 Minuten 

45 besaB. 

Beispiel 13 

Ein Blutaustausch (total perfusion) bei Ratten mit Polyhamoglobin wurde folgendermaBen durchgefiihrt: 

50 Zunachst wurden Ubliche mannliche weiBe Laborratten mit einem Gewicht von 250 bis 300 g mit 40 mg/kg 
Natriumpentobarbital anaesthesiert. Dann wurden in beide Femor-Arterien und eine Femor-Vene Kanulen 
eingefuhrt und den Ratten Heparin zugefuhrt. Wahrend der gesamten Untersuchung wurde der Druck der 
Hauptarterie der Ratten kontinuierlich uber eine Femor-Arterie notiert und durch die andere Arterie das Blut 
abgezogen. Die Femor-Vene wurde fur die Infusion von Polyhamoglobin angewandt. 

55 Der Anfangsanteil an Erythrozyten (Hamokrit) wurde bestimmt und 2 ml Blut abgezogen. AnschlieBend 
wurden 2 ml polymerisiertes Hamoglobin, das entsprechend Beispiel 2 hergestellt worden war, innerhalb von 2 
bis 3 Minuten durch Infusion zugefuhrt. Dann in Intervallen von ungefahr 5 Minuten jeweils 1 ml Blut abgezogen 
und I ml Polyhamoglobin durch Infusion den Ratten zugefuhrt und der Blutaustausch fortgesetzt, bis das 
gesamte Blutvolumen, das als 8% des Korpergewichtes angenommen wurde, abgezogen worden war. Wenn die 

60 Tiere Anzeichen einer Schockreaktion zeigten, wie durch eine falsche Atmung oder einen abnehmenden arte- 
riellen Druck angezeigt wurde, wurde die Zeit zwischen deren einzelnen Entnahmen verlangert, aber die 
Polyhamoglobininfusionsgeschwindigkeit von 1 ml alle 5 Minuten beibehalten, urn die Tiere am Leben zu 
erhalten. Alle 15 bis 20 Minuten wurde ein Hamokrit bestimmt und die Blutentnahme und Infusion fortgesetzt, 
bis der Hamokrit von 45 auf weniger als 5% gefallen war. Wahrend der gesamten Versuche erschien die Haut 

65 der Ratten normal, und es schien kein Polyhamoglobin in die extrazellularen Fliissigkeiten auszutreten, wie es 
der Fall war, wenn das Blutvolumen ersetzt wurde durch eine nicht-polymerisierte Hamoglobinl6sung in 
Glukose-Salzlosung. Die Ergebnisse zeigten, daB das Polyhamoglobin Sauerstoff an das Gewebe lieferte, ohne in 
die extrazellularen Fliissigkeiten zu diffundieren. 
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Beispiel 14 

Die Fahigkeit von Polyhamoglobin, Sauerstoff an tierisches Gewebe zu liefern, wurde an einem isolierten mit 
Blut durchstromten Kaninchenherzseptum folgendermaBen nachgewiesen: Zunachst wurde das Herz eines 
anaesthesierten und heparinisierten Kaninchens entfernt und eine Septum-Arterie mit einer Kaniile versehen 5 
und der auBere Muskel entfernt. Die Durchstrttmung mit Hundeerythrozyten in einer Losung von Glukose in 
physiologischer Salzlosung wurde begonnen, sobaid das Herz aus dem Korper entfernt worden war, um eine 
mogliche Schadigung des Gewebes zu vermeiden. Dann wurde das Septum in den Rahmen gespannt, so daB der 
Herzschlag und die Anderungsgeschwindigkeit der Spannung gemessen werden konnten. Der Sauerstoffver- 
brauch des Septums wurde variiert durch Anderung der Herzgeschwindigkeit, Durchstromungsgeschwindigkeit 10 
und Temperatur des Septums. Die Versuchsbedingungen, die zu einem maximalen Sauerstoffverbrauch des 
Septums fuhrten, ohne daB der damit verbundene Verlust der Septumstabilitat auftrat, wurden mit Hilfe von 
Hundeerythrozyten als Durchstromungsflussigkeit bestimmt. Der arterielle und venose Sauerstoffgehalt wurde 
mit Hilfe eines Standard-SauerstoffmeBinstrumentes gemessen, und die Anderung in der Hamoglobinsattigung 
von dem arteriellen zu dem venosen Blutstrom wurde mit Hilfe der in Beispiel 2 beschriebenen Vorrichtung zur 15 
Messung der Sauerstoffsattigung bestimmt. 

Die Ergebnisse der Durchstromungsmessungen mit dem in den Beispielen 2 bis 5 angegebenen Polyhamoglo- 
bin zeigten, daB die Sauerstoffsattigung 50 bis 70% und der Sauerstoffgehalt 3 Vol.-% zwischen der arteriellen 
und venosen Seite des Septums abnahm, was anzeigt, daB Polyhamoglobin in dem durchstromten in-vivo-System 
Sauerstoff an lebendes Gewebe liefert. Ein allgemeines Verfahren fur die Perfusion in isolierten Septa ist 20 
beschrieben in J. General Physiology, Band 52, Seiten 682 bis 691, 1968. 

Beispiel 15 

Die Verwendung von Polyhamoglobin zur Behandlung des hamorrhagischen Schocks wurde folgendermaBen 2 5 
durchgefuhrt: Zunachst wurde einem Tier Blut entnommen bis zu einem geringen Standard-Blutdruck und der 
Blutverlust durch ein gleiches Volumen des zu untersuchenden Blutersatzstoffes ersetzt. Spater wurde dem Tier 
erneut Blut entnommen und das Verhaitnis der zweiten zu der ersten Entnahme als Blutungsindex Bl 2 : Bli x 
100 angegeben. Bei diesen Verfahren wurde mannlichen Ratten Blut bis zu einem niedrigen Standarddruck von 
30 mm Hg entnommen und dieser Zustand 45 Minuten durch Entnahme von Blut zur Aufrechterhaltung des 30 
Druckes beibehalten. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Volumen des entnommenen Blutes notiert und ergab den 
Wert Bli und durch Blut, Salzlosung, Dextran, Albumin, ursprungliches Hamoglobin oder Polyhamoglobin 
ersetzt. Die Ratten konnten sich drei Stunden erholen, und dann wurde erneut Blut entnommen bis zu einem 
Wert von 30 mg Hg, wobei man, wie oben angegeben. den Wert fur Bl 2 erhielt. Die erhaltenen Ergebnisse sind in 
Tabelle 3 angegeben und sie zeigen, daB polymerisiertes Hamoglobin bei diesem Modell eines hamorrhagischen 35 
Schocks wie ganzes Blut wirkt. In der Tabelle sind die Blutersatzstoffe die nach den Beispielen 2 bis 5 hergestell- 
ten Hamoglobine und B bedeutet das eigene Blut der Ratten, S eine physiologische Kochsalzlosung, A Albumin, 
H ursprungliches bzw. natives Hamoglobin und D Dextran. Die Verfahren zur Messung des Blutungsindex sind 
beschrieben in Am. J. Physiol. Band 1 69, Seite 475, 1 952, und Am. J. Physiol. Band 1 73, Seite 403. 1 953. 

40 

Tabelle 3 



Ersatzstoffe Blutungsindex AnzahlderTiere 

45 



Beispiel 2 


100 ± 13 


3 


Beispiel 3 


48 ± 15 


4 


Beispiel 4 


72 ± 23 


5 


Beispiel 5 


75 ± 16 


3 


B 


81 ± 13 


24 


S 


27 ± 12 


25 


A 


71 ± 9 


3 


H 


36 ± 6 


2 


D 


30 ± 11 


17 



Das Polyhamoglobin kann angewandt werden als Blutplasma-Ersatzstoff und Blutplasma-Streckmitte! im 
Gemisch mit einem pharmazeutisch geeigneten Trager oder mit anderen Plasma- Ersatzstof fen und Blutplasma- 
Streckmitteln. Die Trager konnen kristalloide einschlieBlich physiologischer Kochsalzl&sung, ein Gemisch, 
bestehend aus Salzlosung und Glukose, Ringer's-Losung, mit Laktat versetzte Ringers- Losung, Locke- Rin- 60 
ger's- Losung. Krebs- Ringer's- Losung, Hartmann's-Salzlosung und heparinisierte Natriumcitrat-Citronensaure- 
Dextrose-Losung sein. 

Das Polyhamoglobin kann im Gemisch vorliegen mit wasserloslichen physiologisch geeigneten polymeren 
Plasma-Ersatzstoffen wie Polyathylenoxid, Polyacrylamid, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol und Athylen- 
oxid-Polypropylenglykol-Kondensaten. AuBerdem kann das Polyhamoglobin vermischt sein mit kolloidartigen 65 
Plasma-Ersatzstoffen und Blutplasma-Streckmitteln wie linearen Polysacchariden einschlieBlich Dextranen mit 
einem Molekulargewicht von 40 000 bis 70 000, Gummiarabikum-Pektinen, (balanced) fliissiger Gelatine und 
Hydroxyathylstarke. Im allgemeinen ist fur die erfindungsgemaBen Zwecke das Polyhamoglobin in einem Mittel 
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in einer Menge von ungefahr 1 bis 10% im Gemisch mit einem oder mehreren der oben angegebenen Trager 
vorhanden. Die Mittel werden hergestellt durch Vermischen des PolyhSmoglobins und Tragers in vorbestimm- 
ten Mengen. Zum Beispiel kann eine Blutersatzlbsung, enthaltend 5% Polyhamoglobin in normaler Kochsalzlo- 
sung hergestellt werden durch Zugabe von 5 g Polyhamoglobin zu der physiologischen Salzlosung, die 0,85% 
Natriumchlorid in Wasser enthalt. auf 100 ml. Die Polyhamoglobine kdnnen verabreicht werden, wie es bei 
Bluttransfusionen ublich ist. 

Andere Anwendungsgebiete fur Polyhamoglobine umfassen eine kunstltche Sauerstoffaustauschldsung in 
ublichen Oxygenatoren wie Herznebenwegen (cardiac by-pass), auBerhalb des Korpers gelegenen Kreislaufhil- 
fen, hohlfaser- und folienartigen Membranen und zur Unterstutzung des Kreislaufs bei kranken Patienten. 

Das Polyhamoglobin kann angewandt werden als Quelle fur Protein und Sauerstoff in der Mikrobiologie und 
als Nahrstoff fur aerobe Bazillen und Staphylokoken, wenn sichergestellt werden soil, daB der Nahrstoff fur die 
tierische und menschliche Ernahrung sicher ist. Das Polyhamoglobin kann angewandt werden zur Lagerung und 
Konservierung von lebenden isolierten blutdurchstromten SSugetierorganen fOr eine eventuelle Transplanta- 
tion in einen Empfanger als Ersatz fur die Fahigkeit der roten Zellen bei Saugetieren, Sauerstoff zu transportie- 
ren. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines wasserloslichen, polymerisierten, vernetzten Hamoglobins.das imstande 
ist, reversibel einen Liganden zu binden, und das frei ist von Stroma, wobei das Hamoglobin, das entweder 
Liganden enthalt oder nicht, mit einem polyfunktionellen Vernetzungsmittel umgesetzt wird, das mit den 
reaktionsfahigen Gruppen des Hamoglobins unter Bedingungen reagiert, bei denen ein wasserldsliches, 
vernetztes Polyhamoglobin entsteht, dadurch gekennzeichnet daB man Stroma und Zelltrummer von dem 
Hamoglobin entfernt, indem man eine Suspension von roten Zellen lysiert, mit kaltem Toluol durch Schut- 
teln extrahiert, stehen laBt, nach Bildung eines dreiphasigen Gemisches die untere klare rote Schicht 
gewinnt, diese zentrifugiert und die obere klare Flussigkeit durch ein Diatomeenerdefilter filtriert, das 
Hamoglobin unter einer Schutzgasatmosphare vernetzt und die Reaktion durch Zugabe eines Vernetzungs- 
mittel-Desaktivators zu dem Reaktionsgemisch abbricht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man ein Aquivalent Hemoglobin mit 23 bis 
3000 Aq des Vernetzungsmittels 0,25 bis 300 h bei 0 bis 25° C unter Atmospharendruck umsetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB man die Reaktion bei 0 bis 10°C 
durchfuhrt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB man als Desaktivator ein niedermolekula- 
res primares Amin verwendet. 

5. Verwendung des Hamoglobins, erhalten nach Anspruch 1 bis 4, zusammen mit einem physiologisch 
geeigneten Trager, als Blutersatzstoff oder Blutplasma-Streckmittel. 
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